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(§) Flachige, korrosionsbestandige Apparateteile 

Gro&formatige Apparateteile werden aus einem glasfa- 
serverstarkten Kern (2) hergestellt, der von einem dunnen 
thermisch und korrosionsbestandigen Mantel (9) aus PVDF 
test umgeben ist. 
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Patentanspruche stabilitat — insbesondere Ebenheit — beibehalten und 

deren Abmessung im Durchmesser bzw. Kantenlange 

1. Fiachige, korrosionsbestandige Apparateteile, > 0,6 m, insbesondere > 1,0 m, bei einern Verhaltnis 

insbesondere Koionnenboden, mit groBer Form- Lange/Wanddicke von 20 bis 40 sind 

stabilitat unter thermischen und mechanischen 5 Die Aufgabe wurde erfindungsgemaB dadurch gelost, 

Wechselbeanspruchungen, bestehend aus einem dafl als mehrschichtiger Aufbau ein tragender, stabiler 

mehrschichtigen Aufbau aus Polymeren, dadurch Kern aus glasfaserverstarktem Kunststoff allseitig mit 

gekennzeichnet, daB als mehrschichtiger Aufbau . einem Mantel aus thermisch und/oder chemisch bestan- 

(1) ein tragender, stabiler Kern (2) aus glasfaserver- digen Polymeren fest yerbunden ist 

starktem Kunststoff allseitig mit einem Mantel (7) 10 Dureh intensiven Verbund von stabilem Kern und 

aus thermisch und/oder chemisch best&idigen Po- korrosionsbestandigem Mantel entsteht ein System, das 

lymeren fest verbunden ist infolge Nutzung jeweils der optimalen Funktionen der 

2 Fiachige, korrosionsbestandige Apparateteile einzelnen Schichten sich neben der chemischen und 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB thermischen Bestandigkeit vor allem durch hohe Form- 
Kern (2) und Mantel (7) uber ein mit Kunstharz 15 stabilitat auszeichnet. 

versehendesNetzwerk (5) verbunden sind Es ist also erstmals moglich, Koionnenboden aus 

3. Fiachige, korrosionsbestandige Apparateteile Kunststoffen fur hohe thermische und chemische Bela- 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der stung mit einem Durchmesser groBer als 1 m herzustei- 
verstarkte Kunststoff aus einem Epoxid-Harz mit len, wobei die Durchbiegung kleiner als 1 mm/1 m bei 
Glasfaser (EP-GF) besteht 20 Temperaturen von liber 100° C und Belastung von 50 kg 

4. Fiachige, korrosionsbestandige Apparateteile ist Hierdurch konnen auch bei aggressiven Medien an- 
nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, stelle der Fullkorperkolonnen in Zukunft Glockenbo- 
daB der Mantel (7) mit einer Starke von mindestens denkolonnen eingesetzt werden, die sich durch wesent- 

3 mm aus einem Polyvinyliden-Fluorid (PVDF) be- lich hohere Belastung - und Konzentrationsbandbrei- 
sloht 25 ■ ten — auszeichnen. 

5. Fiachige. korrosionsbestandige Apparateteile Als Verstarkung fur den Kern haben sich Glasfascrn 
nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, daB der oder Kohlenstoffasern bewahrt, wobci der Gehalt an 
Mantel (7) elektrisch leitfahig ist Verstarkungsfasern zwischen 50% und 70% liegen soll- 

6. Fiachige, korrosionsbestandige Apparateteile te. Der Kunststoff kann aus Epoxid-, Furan- oder Phe- 
nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, 30 nolharz bestehen. Diese Kunststoffe haben ihrerseits 
daB das Netzwerk (5) aus einem synthetischen eine deutlich bessere chemische Bestandigkeit als z.B. 
Feingewebe in einem Epoxid-Harz eingebettet ist. tragende Konstruktionen .aus Stahl/ wodurch die Not- 

laufeigenschaften deutlich verbessert werden. Der Kern 

Beschreibung kann aus einer vorgepreBten Platte bestehen oder ge- 

35 meinsam mit einer Deckschicht direkt in einer Form 

Die Erfindung betrifft fiachige, korrosionsbestandige naBgepreBt werden. 

Apparateteile, insbesondere Koionnenboden, mit gro- Es hat sich gezeigt, daB ein Mantel schon bei geringen 

Ber Formstabilitat unter thermischen und mechanischen Starken (3, 4, 5 mm) eine Diffusion von aggressiven Me- 

Wechselbeanspruchungen, bestehend aus einem mehr- dien verhindert, so daB eine Zerstorung des darunterlie- 

schichtigen Aufbau aus Polymeren. 40 genden Harzes nicht eintritt Die Einsatzbreite des 

Bisher wurden im Apparatebau bei Bauteilen, die Mantelwerkstoffes kann durch Hinzufiigen von elek- 

starkwechselnden Temperaturen und/oder aggressiven trisch leitfahigen Fullstoffen noch verbessert werden. 

Medien ausgese tzt sind, hochwertige Metalie wie Zirko- Als polymere Werkstof f e sind zu nehnen : Thermoplaste, 

nium, Tantal Hastelloy eingesetzt Diese Werkstoffe ha- Duroplaste, Elastomere und Gummi. Diese Werkstoffe 

ben den Nachteil, daB sie sehr teuer sind und trotzdem 45 werden in Form von geschweiBten Tafeln aufgeklebt 

in bestimmten Einsatzfallen einer Korrosion unterlie- oder durch Laminieren, durch Spritzen oder andere Be- 

gen. schichtungsverfahren auf den Kern aufgetragen. 

Bekannt sind auch Bauteile aus Glas oder Graphit. Die Verbindung zwischen Deckschicht und tragen- 

Diese besitzen zwar eine gute Korrosionsbestandigkeit dem Kern erfolgt entweder uber ein mit Haftharz ge- 

Da bei diesen Werkstof fen die Biegefestigkeit bei dyna- 50 tranktes Feingewebe oder direkt uber den Deckschicht- 

raischer Beanspruchung und die StoBfestigkeit gering werkstoff. 

sind, konnen nur Teile mit verhaltnismaBig kleinen Ab- Ein Beispiel der Erfindung ist in der Zeichnung darge- 

messungen in der Praxis eingesetzt werden, wodurch stelltundwirdimfolgendennaherbeschrieben. 

eine wirtschaftliche Nutzung in Produktionsanlagen Eszeigen: 

nicht moglich ist 55 Fig. 1 : Drauf sicht auf Glockenboden 

Weiter werden massive Kunststoffe im Apparatebau Fig. 2: Schnitt durch Glockenboden 

eingesetzt, die je nach Einsatzprodukt zu Korrosion nei- . In Fig. 1 und 2 ist ein Glockenboden 1 eines Destillier- 

gen konnen und oft eine geringe Formstabilitat bei turmes (nicht gezeichnet) dargestellt, der aus einem 

wechselndenTemperaturbeanspruchungenaufweisen. kreisformigen Kern 2 mit einer Starke von 24 mm aus 

SchlieBlich gibt es kunststoffplattierte Metallkon- 60 Glasfaser verstarktem Kunststoff besteht und mit einer 

struktionen, bei denen infolge unterschiedlicher War- Anzahl Bohrungen 3 fur die Glocken bzw. einem groBe- 

meausdehnungskoeffizienten durch thermische und me- ren Durchgang 4 fur den Ablauf versehen ist Die Ober- 

chanische Wechselbeanspruchung Abloseerscheinun- flache des Glockenbodens 1 einschliefllich der senkrech- 

gen, Risse bzw. Unterschichtkorrosionen auftreten kon- ten Wandungen ist uber ein harzgetranktes Netzwerk 5 

nen . 65 aus Feingewebe mit Platten 6 aus elektrisch leitfahigem 

Aufgabe der Erfindung ist es, korrosionsbestandige PVDF als Mantel 7 eingekleidet, die an den StoBstellen 

Apparatebauteile zu finden, die bei hoher therraischer 8 dicht miteinander verschweiBt sind Die Uberiaufweh- 

und mechanischer Wechselbeanspruchung ihre Form- re 9 bestehen ebenfalls aus PVDF. Die ubereinander im 
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Destillierturm angeordneten Glockenboden 1 stQtzen 
sich aufeinander durch DistanzstOcke 10 ab. 
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